_ - . " L-1985 

^ GRAND-DUCHfi DE LUXEMBOURG 
12.7.1976 ,ovm«H 

Monsieur le MInlslrc tie l-ficonomle Notlonale 




8FEV 



1978 



Demande de 



CERTIFtCAT D 'ADDITION 
I. Requete 



. .So.ci€tg Anonyme dite: L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 Paris, d) 
. P??L.Wa3weiler Jean, 21, allge Scheffer, Luxemboura, 
aglssant en quality de maridataire 



atptm ... ee douze juillet mllle neuf cent soixante-seize O) 

ft 1.9. ...op heures. nu KHnist^re de rEconomle Natlonnle. 4 LuxcmbourR : 

1. la pr«scnte requetc pout- robtenllon d'un }cXS0rf*5ES}(i«5tX5SK«XXKX 
_ ...... . cert if Icatd' addition au brevet no. 74708 du 6.4.1976M) 

_5°"5:fi*="'^^.%?."Nouyeaui^ terpolymSres et polym&res supSrieurs de N- 
alkyl aerylamide ou mSthacrylamide, leur procSdS de preparation 
— et leurs utilisations en cosragtique" . 



»tte dtelaratlon, qu« r(es) Invonteur(s) eM (sont): 

-Claude. M&HIEO, -90,- avenue de Vllllersy -Paris 17dnie, France «5> 
_Gh3c4.^to.a.£ARMlT.QUIOP.^..Z2, .avenue..Questroy.-Bplnay S/Selne, France 



Z la (Iti^gation de pouvoir, dat€e de 

3. U description en langue . franyaise 

4. . ./ „ ptaudies de dessfn. en deux cxeroploii 

■ 5. la quittance des taxes versus au Bureau de I'Knregistrempnt 

»e... douze -juilletmille -neuf cent solxante-seiz 

revendlque pour la susdlte demande de brevet la priority d'une (des) dcmande(s} 
(6). deposte(s) en (7) . .... 



de nnventlon cn deux exemplalres : 

Luxembourg, 



ait domlcHo pour lul (eile) et. si d£sign£, pour son mandalalrc, & Luxembourg 
..Jean Waxweller ,..2L,..:allSe Scheffer,- Luxembourg. 

soHlclta la daivraneo ^'""(tg^g^^^^B<l^|[g[ypf{f J^^^^ rcpresent6 riana 
susmcnUoniiics, — ovcc ajournement de celte deiivrnncc H 18 • 

II. t*roc&<>-verl>nI an »Op«t 
La susdile demande au Mlnlstdrc dp riScnnnmlp Nntlonale, 

Service' di? la Fraprl£t£ Inclustiielle & Luxembourg, rn date du : 
12.7.1976 



i 15.. 0.0 hcurcs 



Pr. lo Mliilaire <lo rKconomlr Niil Iniinli-, 



it Imluslriclla, 




THE BRITISH LIBRARY 

2 G ] " ' ^ionr 

SCIENCE TECHNOLOGY AMD 
BUSiNtSS 



y ^ 'J~ ^ GRAND-DUCHe DE LUXEMBOURG 

Monsieur le Mlnbtre de l-economle Nationole 




Society Anonyme dlte: L'ORKAL, 14, rue Koyale, r-75008 Paris, «) 
represents par Waxwe±ler Jean, 21, all6e Scheffer, Liixembourg , 
aglssant en quality de niandataire 

.... (2) 

3*2? CO douze julllet mllle neuf cent solxante-selze <3) 
& 15 .OO .. haures, au Ministire de I'EconomIe Nationnle. & Luxcmbourc : 

J. IB pt^te requ«te pour robtenUon d'un )5XltX*t!ltJ!3«?KXS!K!ra5lItX 

cert:lflcat d'addition au brevet no. 74708 du 6.4.1976M> 
_concernant:"Nouveaux terpolymSres et polymSres sup6rieurs de N- 
alkyl acrylamlde ou mSthacry lanlde , leur procSdS de preparation 
et leurs utilisations en cosmStique". 

dfehre, en assuinant la rcsponsablUtft de cette dMaiaUon, que l'(esi invantcur(s) est fsont): 
Claude MAHIEO, 90,. avenue de Vllliera, Paris 17&ne, Prance '»» 
...Chris tQS. EAPANTONIOO, 12, avenue . Questroy-Epinay S/Seine, France 



2. la diligatlon de pouvoir, datee de / <2^t-» lc 

a la descrlpUon en langue f ran^aise ^ I'InvenUon 

4. / planches de dessln, en deux exemplairea ; 

'5. la t|uittance des taxes veRCes au Bureau de t'EnrcKistrenient ft IjUxembourg, 

le. douze juillet mllle neuf cent soixante-seize 

rovendlque pour la suadlte demando de brevet la prioriU d'une (des) dcmande(s) de 
te) / . • aeposfiefa) en (7) ., ^ 

«»-... .. .-. 

ait domicile pour lul (elle) ct, si dfeignd. pour son mandatalrc, il Luxcmbouri; 
_Jean Waxweiler ,...21, allfie Scheffer, Luxembourg 

golllcHe la daivranee d'<'>)(t|g{'gj^%^§B^p>|[^{^^^^t ct rcpr«sent« dans li>s a 
susmenllonntes, -.- avcc ajoumement do cette dAlivranec ft 28 moU. 

dataira 

IL Pnic«9-verl»l de X 



IL Pnic«9-verl»l de DdpAl 
ie df^S^gi&c^^^^iJi^Pa, 



P au Mlnlal6i« dr I'ecoiiomic NnlloiuUe. 

9 la Proprl6l£ Industrlelle ft Luxembourg, en date dti : 
12.7.1976 



Pr. Ic MIntstre ilc I'EconomIe Nnlinnnlf, 

/^v- °- •• ; „. d - 

- . - l.e aipf du Scrvico dc\la4'niprK>ie Indu-ilrlPllp. 



L-1985 

Sgrie I86bi3 



"TerpolymSrea N-alkylacrylamido- 
Acrylamide -N-hydroxyalky 1 
acrylamide" 



MEr40IRE DESCRIPTIP 
DEPOSE A L'APPOI 
D'.UNE DEMANDE DE 
CERTIPICAT D 'ADDITION 

-/- 



se rattachant 3 la deinande luxerobourgeoise 
dSposge le 6 Avril 1976 sous le num^ro 74 708 



Au nom de la soci€t§ anonyme dite : L*OREAL 

Pour : "Mouveaiox terpolyroSres et polymares superieurs de N-alkyl 
acrylcunide ou m^thacrylanilde, leur proc€d€ de pr€parafclon 
et leurs utilisations en cosmetlque" 

Invention : Claude MAHIEU - Christos PAPANTONIOU 



BSB/MAB/ 31581 



1 



Le brevet auquel se rattache le prisent certificat 
d 'addition a pour objet, i titre de produit induatriel nouveau, 
dea terpolymdres utilisables en particulier en cosmStique pour 
la rgalisation de laques et de lotions de raises en plis. 
5 Les terpolymSres selon le brevet principal permettent 

de confSrer aux laques et lotions de mises en plis d'excellentes 
propriitga et notamment une bonne tenue de la coiffure. 

Le prSaent certificat d 'addition a pour objet un per- 
fectionneraent ou une variante au brevet principal et notamment 
10 des terpolymSres risultant de la copolym6ri8ation : 

a) d*au moins un monomdre de formule : 

CH2=C-C-NH-C- (CHg)^ - CH (I) 
0 A3 

15 dans laquelle : 

^1 * ^2 ®* '*3 '^•eprSsentent soit un atome d'hydroggne, 
8oit un radical mSthyle, et n est O ou un nombre entier de 1 3 
10 Indus, 

b) d'au moins un monomSre de formule : 

20 - CH = C - (CHg)^ - CONHg (II) 

dans laquelle m est 0 ou 1. 

°^ ' O Ri| est soit un atome d ' hydroggne , soit le radical -COOH, 
et est un atome d'hydrogdne ou un radical -CHj, 
25 si " = 1 R|j est un atome d'hydrogdne et reprSsente le 
radical - COOH, 
et c) d»au moins un monomdre pris dans le groupe constitufi 

par : 

(i) 1 'anhydride maliique, 
30 (ii) les monomdres de formule : 

R» 

Rg - CH = C - (CH2)p - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : R« reprSsente un atome d'hydrogSne ou un radical 
35 mgthyle, 

Z repr§8ente un radical alkylSne linSaire ou ra- 
mifig de 1 a 6 atomes de carbone substitug ou non par une ou 
deux fonctions hydroxymSthyles, 

et p est 0 ou 1 

10 si p = p , Rg est soit un atome d'hydrogSne, soit le radical -CORg 
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Rg gtant -OH ou le radical - NH - , etant 
un atoms d'hydrogdne ou le radical - Z - OH, 
et est un atome d'hydrog§ne ou le radical - CHj , 
si P = 1 , Rg est un atome dfhydrogSne et est le radical 
i - CORg , Rg ayant la meme signification que cl-dessus, 
et (iii) lea monom§res de formule : 

CHg = C - COO (CHg - CHgO)^^- R^^ (IV) 
«10 

dans laquelle : 

' R^Q repr^sentc un atome d*hydrog§ne ou un radical 

mgthyle, 

R^jL ®st un radical mithyle ou gthyle et £ est 3 ou 4. 
Dans la formule III ci-dessus, le radical Z est de 
pr€f€rence pris dans le groupe eonstitug par : 

- CHg- 

- CH (CgHj) - CHg - 

- C (CH3)2-CH2- 

- C (CH20H)2-CH2- 

- C (CHjjg - CHg - CH (CHj)- 
et - C (CH3) (CHgOH)- CHg- 

Selon une autre forme de realisation, les oopolyragres 
selon 1 'invention sont des tgtra-, penta- ou polymSrea supSrieurs 
qui r€sultent de la copolym^risation de plus d'un monomSre de 
formule CD et/ou de plus d'un monomSre de formule (II) et/ou de 
plus d»un monomSre du troisiSme groupe c) ci-dessus. 

Selon une autre variante de 1' invention, les copolymdres 
risultent de la copolymSrisation d»un monomdre de formule (I), 
d'un monomdre de formule (II), d'un monomdre du groupe o) et 
d'au moins un autre monoragre pris dans le groupe const ituS par ; 

(i) le styrSne, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CHg = C - CN (V) 

dans laquelle R^g reprSsente un atome d'hydrogdne ou un radical 
ragthyle , 

(iv) CHg = C - C - O - Rjj, (VI) 

«13 ^ 

dans laquelle : 

^13 reprgsente un atome d'hydrogdne ou un radical 
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methyle, R^jj reprSsente un radical alkyle lineaire ou raniifi§ 
ayant de l S 18 atomea de carboHe» un radical -(CH2)2-N(CH,)2 
ou un radical - CH^ CH^OH 

(v) R^g - C - 0 - CH = CHg (VII) 

O 

dans laquelle R^g reprgsente un radical alkyle linSaire ou ra- 
mifiS ayant de 1 H 16 atomea de carbone, 

(vi) CH - COOR« (VIII) 
CH - CO0R» 

dans laquelle R* ropr6sente un radical alkyle ayant de 1 i 3 
atomes de carbone, 

et (vii) CHg = CH - O - R^g <IX) 
dans laquelle R^^g repreaente un radical alkyle aatur^ l,ingaire 
ou ramifig ayant de 1 d l? atomes de carbone. 

Les copolymeres selon 1 'invention peuvent Stre re- 
prgsentSs par la formule ggnSrale suivante : 



(CH2)„H 



dans laquelle : 

lea radicaux R^, Rg, Rj, Rj, et R^, n et in ont les 
significations donnges ci-dessus pour les formules I et II, 
w correspond ft 5 & 90 J( en poids, x oorreapond S 5 a 90 ^ en 
poids, y correspond a 5 S 50 !J en poids et k correspond I 0 

a 50 I, 

Q reprSsente un motir d'un monomdre pris dans le groupe cons- 
titu6 par : I'anhydride malSiquc, lea raonomSres de formule (III) 
et les monom&res de formule (IV) ci-dessus et M reprSsente au 
moins un motif d'un monomSre pris dans le groupe oonstitug par 
le styrSne, la N-vinylpyrrolidone et les BonomSres de formule 
V el IX ci-dessus. 

Farmi lea monomSrea de formule on peut en parti- 

eulier oiter : la N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl aorylamide, 
la H-d6cyl acrylamide, la N-dodScyl acrylamide, la 
N-/rdimgthyl-i,i) propyl-lT" acrylamide, la N-/Tdiin§thyl-l,l) 
butyl-l7 acrylamide, la H-/Tdimgthyl-l;l) pentyl-lZacrylamide 
BSB/MAB/SlSSil 
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ainsl que les mgthacrylamides corz-espondantes . 

Parmi les monoraeres de formule (II), on peut en 
particulier citer 1 "acrylamide, la methacrylamide, l»acide 
mal§amique et I'acide itaconamique . 
5 Parmi les monomSres de formule (III), on peut 

en particulier citer : la N-hydroxymSthyl acrylamide, la 
N-hydroxymgthyl mgthacrylamide, la N-/Thydroxy-2) €thyl7 
acrylamide, la N-/T. hydroxy-2) §thyl7 mgthacrylamide, 
I'acide N-hydroxymgthyl malgamique, la N-hydroxymSthyl 
10 malgamide, la N,N»-dihydroxymgthyl malSamide, I'acide 

N-hydroxymgthyl itaconamique, la N-hydroxymSthyl itaconamide, 
la M,N-dihydroxymethyl itaconamide, la N-/Thydroxym6thyl-l) 
propyl _7 acrylamide, la K-/Thydroxymgthyl-l) propyl- _.7 
mgthacrylamide, la N-/7"m6thyl-l hydroxymgthyl-1) gthyl-l7 
15 acrylamide, la N-/T"ragthyl-1 hydroxymgthyl-1) gthyl-l7 mgtha- 
crylamide, la N-/Fris (hydroxymgfchyl)-i,l,l mSthyl7 acryla- 
mide, la N-/Fris (hydroxymgthyl) -1,1,1 mgthyl7 mgthacrylamide, 
la N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 acrylamide, la 
N-/Thydroxy-3 dimgthyl-1,1) butyl7 mgthacrylamide, la 
20 N-/Thydroxy-2) gthyl7 N-mgthyl acrylamide, la N-/Thydroxy-2) 
gthyl7 N-mgthyl mgthacrylamide, la N-ZEis (hydroxymgthyl) -1,1 
6thyl7 acrylamide et la N-Zbis (hydroxymgthyl )^1,1 gthyl7 
mgthaorylamide . 

Parmi les monomSres de formule (IV) on peut citer 
25 les acrylates et mfithaerylates d» 'u-mgthyl ou gthyl polygthy- 
ISneglycol . 

Parmi les roonom&res de formule (V) k (IX), on peut 
en particulier citer 1 'acrylonitrile, le mgthacrylonitrile, 
lea acrylates et mgthaorylates de mgthyle, d'Sthyle, de pro- 

30 pyle, d'isopropyle, de butyle, de tertiobutyle, d'hexyle, de 
dgcyle, de dodgcyle, d'octadScyle, d 'hydroxy-2 gthyle et du 
N,M-dimgthylamino-2 gthyle, I'acgtate de vinyle, le propio- 
nate de vinyle, le butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, 
le Btgarate de vinyle, le pivalate de vinyle, le ngo- 

35 heptanoate de vinyle, le ngo-octanoate de vinyle, le ngo- 
dgoanoate de vinyle, le tgtramgthyl-2,2,1,i| valgrate de 
vinyle, et l'l8opropyl-2 dimgthyl-2,3 butyrate de vinyle, 
le malgate de diragthyle. le malgate de digthyle, I'itaconate 
de dimgthyle, I'ltaconate de digthyle, le mgthyl vinyl gther, 

'»0 I'gthyl vinyl gther. le butyl vinyl gther, I'isopropyl vinyl 
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gther, I'octyl vinyl ither, le dod§cyl vinyl Sther, efc I'octa- 
dScyl vinyl ither. 

Les copolymSres selon 1« invention ont do prSfirence 
un poids molgculaire compris entre 1.000 et 500.000 et plus 
5 particuliSrement un poids molgculaire cocipris entre 2.000 
et 200.000. 

Dana une forme particuliSre de realisation, les copo- 
lymgres selon 1« invention sont rStioulgs avec un agent de rgti- 
culation dans une proportion coraprise entre 0,01 et 2 ? en 
10 poids par rapport au poids total des monomSres mis a rgagir. 

Panni les diffSrents agents de rSticulation pouvc.r'': 
Stre utllisgG, on peut en particulier citer : le dini6<;haory- 
late de diethylSnesTycol, le diallyl 6thei-, le tfitra allyloi-y- 
Sthane, le dimSthacrylate de I'gthylSne glycol at le diacrylalr-o 
15 de I'gthyldne glycol. 

Selon une forme particuligre de rSaliaation, lorsqus 
le radical repr^sente une fonotion acide carboxyliq-ie librs, 
ou lorsque le radical Q represonte un motif .'. 'c:ihj.-il..'icle 
l§ique, ces fonctions peuvent 6tre neufcralic-f es avec au n-ini- 
.0 une base organique telle que la monoSthanolardne , la diSt-iano- 
laraine, la triSthanolamine, les isopropanolaaines telles que la 
tri-isopropanolamine, la morpholine ainsi que certains amino- 
aloools tels que l'amino-2 m§thyl-2 propanol et l»anino-2 
iaathyl-2 propanediol-1 , 3 . 
-5. Les fonctions carboxyliques ou anhydrides peuvent 

Stre neutralisges avec ces bases organiques dans une proportion 
comprise entre 10 et 150 %. 

La prSsente Invention a ggalement poiu- objet un pro- 
c6d6 de prSparation des copolyniSrea tels que dficrits ci-dessus. 
•'^ Ces copolynt^res peuvsnt etre prSparSs par copolym6ri" 

sation en solution dans un colvant organique tel que les alooolt 
les esters, les cgtones ou les .^ydrocarbures . 

Parmi ces solvants, o.i peut en particulier citer : 
le methanol, 1' Isopropanol, I'Sbhanol, I'acgtate d'gthyle, 
35 I'Sthyl raSthylcitone , lo benzSn?, etc. 

La copolym§risation p ;ut ggrJement avoir lieu on sus- 
pension ou en gmulsion dans un jolvant inorte tel q.ie I'eau. 

La copolymSrisation puut gjsalement avoir lieu en 

masse. 

•0 
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Ces copolymgrisations peuvent etre effectuees en 
presence d'un catalyseur de polymerisation gSngrateur de ra- 
dicaux litres, tel que le peroxyde de benzoyle, le peroxyde 
de lauroyle, I'azo-bis-isobutyronitrile, I'eau oxyggnge, les 
5 divers couples d'oxydorSductlon tels que (NH,,),, S-Op 
PeClg, etc. . H t 2 S 

La concentration en catalyseur varle entre 0,2 et 
10 % en poids par rapport aux monomgres mis a rfiagir et en 
fonction du poids molgculaire des copolymSres que l«on sou- 
0 haite obtenir. 

La prgsente invention a en outre pour objet 1 •utili- 
sation des nouveaux copolymSres dScrits ci-dessus dans des 
eompoBitions cosmitlques. 

La prgsente invention a en peu*ticulier pour objet 
5 des compositions cosmStiques se prgsentant sous forme de laques 
ou de lotions de mises en plis. 

Ces compositions cosmStiques sont essentiellement 
caractSrisSes par le fait qu'elles contiennent au moins un 
copolym&re tel que dgfini ci-dessus en solution dans un vghi- 
► cule cosmStiquG approprig. 

Lea compositions cosmetiques selon I'invention peu- 
vent §tre, par exemple. des laques pour oheveux se prSsentant 
ou non sous forme d'afirosols, des lotions de mises en plis, des 
compositions traitantes pour la chevelure, des supports de 
teinture, des ahampooings ou encore des compositions dites 
"rinses" que I'on applique sur les cheveux aprSs lavage de la 
chevelure d I'aide d»un shampooing. 

A titre d'exeraple, une laque a6rosol pour cheveux 
peut gtre rgalisSe en conditionnant dans une bombe afirosol de 
0,2 a 8 * en poids d'un copolymSre aelon I'invention, de 6 3 
30 % et de prgfgrence de 8 3 25 « en poids d'un alcool, le 
reste 6tant essentiellement constituS par un gaz propulseur 
llqu6fi§ sous pression tel que le dichlorodifluoromSthane, le 
trichlorofluoromgthane, le protoxyde d 'azote ou du gaz carbo- 
nique ou des mglanges de ceux-ci. 

En tant qu 'alcool, on utilise de pr6f6rence 1 'alcool 
Sthylique ou 1 'alcool isopropylique. 

Les lotions de misos en plis selon I'invention peu- 
vent Stre par example rSalisges en introduisant dans une solu- 
tion hydroalcoolique ayant un titre de 20 3 66 J« en alcool. 
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de 0,3 & 6 S en poids d*un copolymgre selon 1' invention . 

Les compositions cosraStiques selon 1* invention pou- 
vent igalement contenir des adjuvants cosmgtiques convention- 
nels tels que des parfums, dos colorants, des prgservateurs , 
5 des plastifiants, des produits cationiques, des produits non 
ioniques, des silicones pour am§liorer la brillance ou d'au- 
tres r^aines ccsm^tlques . 

Dans le but de mieux faire comprendre 1 'invention, 
on va maintenant dSorire S titre d ' illustration et sans aucun 
10 caractSre limitatif divers exemples de preparation des copoly- 
nSres ainsi que diffgrents exemplea de compositions & base de 
ceux-ci . 

EXEMPLES DE PREPARATION DE COPOLYMERES 

EXEMPLE 1 

15 Dans un ballon d^un litre, muni d'un rgfriggrant, d'un 

agitateur mScanique et d'un tube adducteur d'asote, on introduit 

- 400 g d'gthanol, 

- 65 g de N-tertiobutyl acrylamide, 

- 20 g d 'acrylamide, 

20 - 15 g de N-hydroxymgthylacrylaaiide 

et - a g d'azo-bis-isobutyronitrile. 

Le in§lange rgactionnel est chauffi d BO^C pendant 
8 heures a. I'aide d'un appareil thermostatg puis on laisse re- 
froidir juaqu'a tempgrature ambiante. 
25 La solution est alors versie, goutte 3 goutte, dans 

un recipient contenant de l»ac§tate d'gthyle. Le polymSre pri- 
cipitg est ensuite filtr4 et sich€ sous prcssion r€duite. 

Viscoeitg : 2,6l cPo (en solution 8 5!* dans le 
DMP a 31,6«C) 
30 EXEMPLE 2 

Selon le mSme mode opgratoire que dans l*exemple 1, 
cl-dessus, on copolym6rise : 

- m,5 g de N-tertiobutyl acrylamide 

- 20 g d' acrylamide 

35 - 20 g de N-hydroxym§thylacrylaiDide 

et - 12,5 g de m€thacrylate de mStjiyle. 

Viscositg du copolymgre obtenu : 2,78 oPo. 

40 
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EXEMPLES DE COMPOSITIONS 

EXEMPLE A 

On prepare selon 1 'invention une lotion de mlse en 
plis en proc€dant au melango dos ingrSdients suivants : 



5 Polymdre prgpar§ selon I'exemple 1 2 g 

Parfum , o,ls 

Alcool €thylique II5 g 

^" rr- 100 g 



Cette lotion de raise en plis appligu@e de fagon con- 
10 ventionnelle permet de confgrer aux chovoux un aspect brillant 
et une excellente tenue dans le temps. 
EXEMPLE B 

On prepare selon 1' invention une laquc pour cheveux 
en procgdant au melange des ingredients suivants : 

15 Polymdre prgpar€ selon I'exemple 2 l| g 

Parfura 0,3g 

Alcool absolu q.s.p lOO g 

On condltlonne 25 g de cette solution dans une bombe 
a§rosol avec 47 g de trichlorofluoromgthane et 28 g de dichloro- 
20 dif luoromgthane . 

On obtient par pulvgrisation de cette laque un bel as- 
pect brillant de la chevelure ainsi qu'un fort pouvoir laquant . 

Iios cheveux sont doux au toucher et la laque s'Slimine 
facllement par peignage ou brossage. 



30 



35 



10 
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REVENDICATIONS 
1. CopolymSres caractdrises par le fait qu'ila rSsultent 
de la copolymSrisation : 

(a) d'au moins un monomSre de forraulc : 

CHg = C - C - NH - C - (CHg)^^ - CH^ (I) 
O ^3 

dans laquelle : 

^1* ^2 '^J i^^P^^^sentent soit un atome d'hydrog&ne, soit un ra- 
10 dlcal mgthylc, 

et n est 0 ou un nombre entier de 1 S 10 Indus; 

(b) d'au moins un roonomire de formule : 

R,, - CH = C (CHg)^ - CONHg (II) 

15 dans laquelle : 
m cat O ou 1 

Si m = O Rjj est soit un atome d'hydroggne soit le radical-COOH 

et est un atome d'hydrogSne ou un radical -CHj 
si in= 1 Ri, est un atome d'hydroggne et reprgsento le radi- 
20 cal - COOH 

et (c) d'au moins un monomSre pris dans le groupe consti- 
tu§ par : 

(i) 1' anhydride malSique^ 

(ii) les monomgres de formulo : 
25 R. 

Rg - CH = C - (CHgjp - CON - Z - OH (III) 

dans laquelle : 

R' reprSsente un atome d'hydrogSne ou un radical 

30 mgthyle, 

Z reprSsento un radical alkyldne lin€aire ou ramifi€ 
de 1 a 6 atomes de carbone, substituS ou non par une ou deux 
fonctions hydroxym^thyles , 

et p est 0 ou 1 

35 si p = 0. Rg est soit un atome d'hydrogSne, soit le radical 

- CORg , Rg gtant -OH ou le radical -NH-Rg, R^ gtant 
un atome d*hydrog3ne ou le radical -Z-OH, 
et R^ est un atome d'hydrogSne ou le radical -CHj 
8i_£_f_l, Rg est un atome d'hydrogSne et est le radical 

~ ^0^8 » ayant la memo signification que ci-dessus. 
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et (iii) les mononiSrcs de formula : 

CHg = C - COO (CHg - CHgO^j^-R^^ (IV) 
«10 

dans laquclle : 

^10 '^eprSsente un atome d'hydrogSnc ou un radical 

mSthyle , 

R^^ est un radical raethyle ou ethyle et l est 3 ou U. 

2. CopolymSrea aelon la revendication 1, caract€ifiaS9 
par le fait qu'ils rSaultent de la copolymeriaation de 5 a 90J8 
en poids d'au moina un monoraSre de formulc I, de 5 % 90 2 en 
poids d'au moins un raonomdre de formulc II et dc 5 i 50 X on 
poids d* anhydride malSiquc ou d'au moins un monomire correa- 
pondant a ceux des formules III et IV. 

3> CopolymSres selon I'une quelconque des revendioa- 
tiona 1 et 2, caractgriags par le fait qu'ils rSsultent figa- 
lement de la copolymSrisation d'au moins un autre monomire 
pris dans le groupe constituS par : 

(i) le styrine, 

(ii) la N-vinylpyrrolidone, 

(iii) CHg = C - CN (V) 

dans laquelle reprSsente un atome d'hydrogSne ou Un radical 
m€thyle, 

(iv) CHg = C - C i O - Rj„ (VI) 

dans laquelle R^^^ reprgsonte un atome d'bydroggne ou un radical 
m€thyle, R^j, reprgsente un radical alkyle linSaire ou ramifig 
ayant de 1 a 18 atomes de carbone, un radical -(CH2)2-N<CHj)2 
ou un radical - CHg CHgOH 

(v) R^g - C - 0 - CH = CHg (VII) 

O 

dans laquelle R^^ reprgscntc un radical alkyle lingairc ou ra- 
mifig ayant de 1 d l6 atomes de oarbono, 
(vl) CH - COOR' (VIII) 
CH - COOR' 

dans laquelle R' reprgsenfce un radical alkyle ayant de 1 3 3 
atomes dc carbone, 

et (vii) CHg = CH - O - R^g (IX) 
dans laquelle R^^g reprgsente un radical alkyle saturg lingaire 
ou ramlfig ayant de 1 S 17 atomes de carbone. 
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L Copolym&res selon I'une quelconque des revendica- 
tiona prScSdentes, caracterises par le fait que les monom&res 
dG formule I sont pris dans le groupe const itu6 par la 
N-tertiobutyl acrylamide, la N-octyl acrylamide, la N-d6cyl 
5 acrylamide, la N-dodScyl acrylamide, la N-ZTdiingthyl-l ,1) 

propyl-lZacrylamide , la N-/rdim6thyl-l,l) butyl-lZacrylamide, 
la N-/rdim6thyl-l,l) pentyl-l/acrylamide , et les mgthacryla- 
mides oorrespondantes . 

5- Copolym&res selon I'une quelconque des revendica- 
10 tions pr@cedentGS, caractgpis€s par le fait quo les monomgres 
de formule II sont pris dans le groupe const itu€ par 1' acryla- 
mide, la mgthacrylaraide , I'acide malgamique et I'acide itaco- 
namique . 

6. CopolymSres selon I'une quelconque des revendica- 

15 tions pr€c§dentes, caractgris6s par le fait quo les monomdres 
de formule III sont pris dans le groupe con8titu€ par 
la N-hydroxym§thyl acrylamide, la N-hydroxymgthyl mSthacryla- 
mide, la N-/Thydroxy-2 ) ithylZacrylamide, la N-/^rhydroxy-2) 
§thyl7mgthacrylamide, I'acide N-hydroxymSthyl malgamique, 

20 la N-hydroxymgthyl malSamide, la N ,N ' -dihydroxymSthyl mal€a- 
mide, I'acide N-hydroxymethyl itaconamique , la N-hydroxym§thyl 
itaconamide, la N,N-dihydroxymgthyl itaoonamide, la 
N-/rhydroxymgthyl-l) propyl7acrylamide , ia N-/Thydroxym6thyl-l) 
propyl/mSthacrylamide , la N-ZTmSthyl-l hydro xymSthyl-1) 

25 6thyl-l7aorylamide, la N-ZfrnSthyl-l hydroxym§thyl-l ) 6thyl-l7 
mgthacrylamide , la N-_/Fris (hydroxymgthyl) -1,1,1 ingthyl7acryla- 
mide, la N-/tris <hydroxym#thyl) -1,1,1 ra6thyl7mgthacrylamlde , 
la N-/rhydroxy-3 dimSthyl-1,1) butylTadrylamide , la N-/Thydroxy- 
3 dim6thyl-l,l) butyl7mgthacrylamide, la N-/7hydroxy-2) gthyl7 

30 N-raSthyl acrylamide, la N-/T>iydroxy-2 ) gthyl7 N-mgthyl mgtha- 
crylamide, la N-/bis (hydroxymgthyl)-l,l gthyl7aorylamide et 
la N-/EiB (hydroxymgthyl)-l,l gthyl7mgthacrylamide. 

7. Copolym^ros selon I'une quelconque des revendica- 
tions pricgdentes, caractgrisSs par le fait que les monomSres 

35_ de formule IV sent pris dans le groupe ccnstxtug par les aery- 
lates et mgthacrylates d'w-mgthyl ou gthyl polygthyieneglycol . 

8. CopolymSres selon I'une quelconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caractSrlsgs par le fait que les monoraSres 
de formuleB V a IX sont pris dans le groupe const itug par : 

'•O I'acrylonitrile, le mefchacrylonitrile , les acrylates et mgtha- 
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crylates de mgthyle, d'Sthyle, de propyls, d • isopropyle , de 
butyle, de tortlobutylc, d'hexyle, de dgcyle, de dodSoylo, 
d'hydroxy-2 6thylo ot de N,N-dimgthylamino-2 Sthylo, d'ocfca- 
dgoyle, l»ac6tate de vinyle, le propionate de vinyle, le 
butyrate de vinyle, le laurate de vinyle, le stgarate de 
vinyle, le pivalate de vinyle, le n6o-heptanoate de vinyle, 
le nSo-octanoate de vinyle, le ngo-d§canoate de vinyle, le 
t§tramgthyl-2,2,ft,i| valSrato dc vinyle et 1 •isopropyl-2 
diinithyl-2,3 butyrate de vinyle, le mal6ate dc diraethyle, 
le malgate de diithyle, I'itaconatc de dimSthyle, I'itaco- 
nato de diethyle, lo m6thyl vinyl gthcr, I'gthyl vinyl 6ther, 
le butyl vinyl gther, I'isopropyl vinyl gther, l»octyl vinyl 
gther, le dodgcyl vinyl gther et I'octadgcyl vinyl gther. 

9: Copolymdrcs selon I'une quolconque des revendica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils ont un poids 
molgculaire compris entre 1.000 ot 500.000 et de prgfirence 
compris entre 2.000 et 200.000. 

10. CopolymSres selon I'uno quelconque dcs revendica- 
tions prgcgdentes, caractgrisgs par lo fait qu'ils repondent 
a la formule ggngrale suivante : 



4™^ - 1: 



NH-C-(CH2)„-CH3 



C = 0 



dans laquelle : 

les radicaux R^, R^, R^, R^ ot R^, n et ra ont les significations 
donnges ci-deasus pour les formulos I et II, w correspond K 5 i 
90 % en poids, x correspond S 5 a 90 $ en poida, y correspond i 
5 a 50 X en poids et k correspond a 0 a 70 « en poids, 
Q reprgsente un motif d'un monomSro pris dans lo groupe consti- 
tug par 1 'anhydride raalgique, les monomgres de formule (III) et 
les monom&res do formule (IV) ci-dessus, et M reprgsente au moins 

motif d'un monomdre pris dans le groupe constitug par le 
StyrSne, la N-vinylpyrrolidone et les monomSres de formule V a 
IX ci-des3UB. 

11. CopolymSres selon I'une quelconque des revendications 
prgcgdentes, caractgrisgs par le fait qu'ils sont rgticulgs 3. 
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I'aide d'un agent de reticulation dans une proportion comprise 
ontre 0,01 et 2 % en poida par rapport au poids total des 
monomSrcs . 

12. Copolym&res selon la revendication 11, caract^ri- 
5 b€b par le fait que 1 'agent de rgticulation est pria dans le 

groupe constituS par 1g dimSthacrylate de di§thyl§ne glycol, 
le diallyl gthor, le tgtra aIlyloxy§thane, le diraethacrylate 
de I'gthylSne glycol et Ic diacrylate de I'gthylgne glycol. 

13. ProcSde de preparation des copolymSres selon 
10 I'une quelconquc des revendications 1 a 12, caractgrisg par 

le fait que les monomSrcs Bont mis & rSagir en masse ou dans 
un solvant approprig en pr6sence d'un catalyseur de polymeri- 
sation g@n€rateur de radicaux libres. 

11. Proc@d€ scion la revendication 13, caractfirisg 
15 par le fait que la concentration on catalyseur varie de 0,2 
S 10 2 cn poids par rapport aux raonomSres mis a rgagir. 

15. Composition cosm^tique ceu7act€ri86e paj? le fait 
qu'clle contient dans un vghicule cosmStique appropri€ au 
moins un copolym§re selon I'une quelconque des revendications 

20 1 a 11 ou au moins un oopolymSre obtonu selon I'une quelconquc 
des revendications 13 et 14. 

16. Composition selon la revendication 15, oaractSri- 
a€e par le fait qu'elle est conditionnge dans une borobe agro- 
sol et contient de 0,2 a 8 * en poids de copolymdrc, do 6 a 

25 30 % et de prgfgrence de B & 25 % en poids d'un alcool, le 
reste gtant essentiellement constitug par un gaz propulseur 
liqugfig sous preesion. 

17. Composition selon la revendication 15, caractgri- 
sge par le fait qu'elle est une solution hydroalcooliquo con- 

30 tenant de 0,3 S 6 $ en poids de copolymSre et conatitue une 
lotion de mise en plis. 

18. Composition selon I'uno quelconque des revendica- 
tions 15 a 17, caractgrisgo par le fait qu'elle contient en 
outre des adjuvants cosmgtiqucs tels que des parfums, des 

35 colorants, des prgservateurs, des plastif iants , des produits 
cationiques, des produits non loniques, des silicones ou 
d'autres rgsines cosmgtiques. 
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